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scheinend; manche Krystalle siiul an den Enden dunkler gefarbt, ahn- 
lich den schonen Turmalinen von St. Pietro auf Elba. Die Flachen sind 
glatt und glanzend; an manchen Flachen und Kanten ist eine leichte 
Biegung um die Hauptaxe mit blossem Auge bemerkbar. 

Die Krystalle sind in Gruppen vereinigt und hiiufig von krystal- 
liniscben Krusten umscblossen, welche den ersten Chemig der Mauer- 
steine und Fiillungsscblaeken bildeten. Atieh krystallinischc Masson 
von traubigem Ansehen kamen vor. 

Herr Professor Sell rotter hat die Giite geliabt, die folgende 
Untersuclning eines ausgezeichneten Krystalles zu veranlassen. 

Krystallform des Zinkoxydes. 

Von Jakob Sell a bus. 

Das in der Natur vorkommende Zinkoxyd wurde, da die Krystall- 
forin desselben nie vollstandig ausgebildet ersebeint, und die Thei- 
lungsflacben, obwohl zienilieli vollkommen, docb zu verlasslicben Mes- 
sungen niebt geneigt sind, bulge Zeit fur prismatisch gehalten. Die 
an Theilungsflachen gemessenen Winkel eines vierseitigen Prismas 
werden in Mohs’ Grnndriss zu 12t>° angegeben, und selbst in dem 
von Zippe bearbeiteten zweiten Theil der Anfangsgriinde der Mine- 
ralogie, Seite 419, sind ausser den Theilungsrichtungen, deren 
Flachen sich unter 120° schneiden noch zwei andere angefuhrt» 
welche ein Prisma von 81 0 49' bilden, die also wahrscheinlich mit den 
vonTroost zu 100° Neigung angegebenen identisch sein sollen; 

auch bier ist demnaeh das orthotype (rhorn- 
bisclie) System beibehalten worden. 

DieUntersuchungen vonHausmann, 
Koch, Cloiseaux und Levy setzen 
jedoch ausser Zweifel, dass das Krystall- 
system, in welchem das Zinkoxyd krystal- 
lisirt, das rhomboedrische (hexagonale) ist. 

Das mir zur Untersuchung gegebene 
Sttick ist schwach spargelgriin, zeigt ganz 
geringen Dichroismus, so dass der ordinare 
Strahl 0(Fig. 1), mehrius Blaue, der extra¬ 
ordinaire E mehr ins Olgriine geneigt er- 
scheint, und durchsichtig; die Harte betragt 
nahe o-O. Die Form wird gebildetdurcli das 
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secbsseitige Prisma (31) Fig. 2, die gleichkantige seehsseitige Pyra- 
mide (/>) mid die auf der Axe senkreeht steliende Flache (o). Die 
Flaclien des seehsseitigen Prismas sind, obwohl sie an einzelnen 
Stellen ausgezeiehnet spiegeln, docli nicbt vollkommen ebon, so 
dass den folgenden Ncigungswinkcln kein grosses Gewicht beige- 
legt werden kann. Es wurde namlicb gefunden (Fig. 2 a und 2 b). 

Figur 2 a. Figur 2 b. 
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Schon der Umstand, dass die Sumrne aller G Winkel um 2° 13' 
zu gross ausfallt, beweist znr Geniige das eben Gesagte, aber aucb 
daraus, dass die Neigung der beiden Flaclien 31$ und 3T Q an zwei 
verscbiedenen Stellen ganz verschieden gefunden wurde (120° 25' 
und 120° 40'), gebt bervor, dass der aus den angefiibrlen Zalilen 
scheinbarhervortretendenRegelmassigkeit, beziiglieh des rliombischen 
Systems, kein Gewicbt beizulegen sei. 

Ausser diesen Winkeln wurde nocb durcb Messung bestimmt: 

Neigung von 3T X zu p x = 151° 37*5' 

, 3h » lh = . 28 ° 21 * 5 ' 
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Die ubrigen Kanten gaben, weil (lie sie bildenden Flaehen nieht 
eben und spiegelnd gemig waren, keine brauchbaren Resultate. 

Von diesen Winkeln stimmen zwar die 3 ersten nabe genug 
ftberein, allein diese ( T bereinstiminung diirfte wohl mehr zufallig sein, 
da aus den sclion angefiihrten Griinden die Neigung von den Prismen- 
fUichen nieht sehr verlasslich bestimmbar ist. Vollkommen (‘ben und 
ausgezeichnet gliinzend waren die Flaehen p i9 p 2 und p 6 und den bier 
angefiihrten Winkeln der beiden Axenkanten (Polkanten) der sechs- 
seitigen Pyramide zu 127° 42' und 127° 43' muss man desshalb aucli 
das grbsste Gewiclit beilegen, was auch aus den Werlhen von 10 Re- 
petitionen, woven die aussersten nur urn 4 Minuten von einander 
verschieden waren, hervorgeht. Das arithmetische IMiltel aus diesen 
beiden Winkeln (127° 42*3') wurde duller auch der Reehnung zu 
Grunde gelegt ! )- 

Die Neigung von M zu p wird desshalb = 131° 48'. Die Be- 
zeiehnung nach Mohs ist dalier: 

Grundgestalt : llhotnboeder 

II =- 68* 28'; a = 1 23 ] 38!*. 

Einfaclic Gestalten : U — oo (o); / J ( p ). P oo (/!/). 
Combination: li — oo. P. P-\-c*o. 

Die nach Naum a mi: 

Grundgestalt: Hexagonale Pyramide:«= 1*6034 
Combination: o P. P . oo P. 


) Dieser Winkel slimrnt auch mil Mem von Gustav Hose in seincm kry- 
slallo-ehemiseheii Mineralsysfem, Seite G5 angegeben, uberein; dorl ist er 
zu 127° (4()'—43') angegeben. 







